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IMPLANTAT 



Die Erfindung betrifft ein Implantat, insbesondere ein 
Knochenersatzimplantat Oder ein Zwischenwirbelimplan- 
tat, 

Derartige Implantate werden aus kttrpervertrSglichen 
Substanzen hergestellt, beispielsweise aus kttrperver- 
traglichen Metallen oder Metall-Legierungen* Diese be- 
kannten Implantate, die aus massiven Metallen bestehen / 
sind schwer und erzeugen bei vielen Diagnoseverf ahren 
st6rende Abschattungen und Signale, beispielsweise bei 
rdntgenografischen Verf ahren oder bei Magnetresonanz- 
verf ahren. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Implantat zu schaf- 
fen, das einerseits ausgezeichnete KSrpervertraglich- 
keit mit hoher Festigkeit vereinigt und andererseits in 
Ublichen Diagnoseverf ahren keine unerwUnschte Sichtbe- 
hinderung erzeugt. 

Diese Aufgabe wird bei einera Implantat der eingangs be- 
schriebenen Art erf indungsgemSB dadurch gelttst, daB es 
aus einem starren Metallschaum besteht. 

Metallsch&ume oder Metallschwamme dieser Art lassen 
sich beispielsweise aus einer Metallschmelze dadurch 
erzielen, daB ein Gas in die Metallschmelze eingeleitet 
wird, das die Metallschmelze aufschSumt; in diesem Zu- 
stand wird die aufgeschaumte Metallschmelze abgekuhlt 
und erstarrt entsprechend der aufgesch£umten Struktur. 
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Bei einem anderen Her stel lungs verfahren kfinnen derarti- 
ge Schaume oder Schwamme beispielsweise dadurch herge- 
stellt werden, daB flUssiges Metall in eine schwammar- 
tige Struktur eingegossen wird und daB nach dem Erkal- 
ten die schwanunartige Struktur entfernt wird, bei- 
spielsweise durch AuflOsen. 

Es ist auch mSglich, durch Sintem derartige Strukturen 
herzustellen, denen gemeinsam ist, daB ein tragendes 
Gerust aus Metall entsteht, dessen Dichte beispielswei- 
se bei 10% der Dichte des massiven Kfirpers liegen kann. 

Giinstig ist es, wenn speziell fur die Verwendung als 
Implantat dieses aus Titan oder einer Titanlegierung 
besteht, beispielsweise aus TiA16V4, TiNb6A17 oder 
TiA15Fe2,5. 

Andere mttgliche Metalle zur Herstellung des Metall- 
schaums kSnnen beispielsweise sein Legierungen auf 
Cobaltbasis nach ISO 5832-/-4/-5/-6/-7/-8/-12 oder 
St ahl legierungen nach ISO 5832-9* 

Die PorengrttBe des Metallschaums kann zwischen 0,5 und 
5 mm liegen, giinstig ist insbesondere ein Wert zwischen 
2,5 und 3,5 mm. 

Die Poren des Metallschaums kfcnnen mit einer Fremdsub- 
stanz gefullt sein, beispielsweise kann es sich dabei 
um Knochenzement handeln, urn Spongiosamaterial oder um 
einen Kunststoff , wie beispielsweise Polye there t her ke- 
ton. 
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Das Implantat kann dabei je nach HerstellungsprozeB of- 
fenporig Oder geschlossenporig ausgebildet sein. 

Es hat sich herausgestellt, daB durch die geschaumte 
Struktur trotz des geringen Materialbedarf s eine sehr 
hohe Steifigkeit des Implantats erreicht werden kann, 
und dies bedingt insbesondere eine hShere Rttntgentrans- 
parenz dieses Implantats und geringere Stttrsignale in 
Magnet resonanzverf ahren, wobei diese Implant ate gleich- 
zeitig dieselbe Stiitzfunktion ausuben wie massive Im- 
plantate. 

Die nachfolgende Beschreibung einer bevorzugten Ausfiih- 
rungsform der Erfindung dient im Zusaramenhang mit der 
Zeichnung der naheren Eriauterung. Diese zeigt schema- 
tisch ein Metal lschaumimplantat, das als Zwischenwir- 
belimplantat 1 zwischen zwei benachbarte Wirbelkttrper 
2, 3 eingesetzt 1st. Das Implantat besteht dabei aus 
einem Block, der aus einem grOBeren MetallschaumkOrper 
herausgeschnitten ist und beispielsweise quaderfttrmig 
ausgebildet ist. In der Zeichnung sind die Poren 4 des 
Metallschaums kugelig dargestellt, dies entspricht aber 
in der Praxis nicht der tatsSchlichen Form dieser Po- 
ren, in vielen Fallen sind die Poren v&llig unregelma- 
Big in ihrer Form, insbesondere k6nnen die Poren auch 
untereinander in Verbindung stehen, sie bilden im Ge- 
gensatz zu der Darstellung der Zeichnung keine abge- 
schlossenen HohlrSume, sondern ein wirres Kanalsystem 
zwischen den Stiitz struktur en des Metalls. 
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SCHUTZANSPRUCHE 

1. Iraplantat / insbesondere Knochenersatzimplantat 
Oder Zwischenwirbelimplantat, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS es aus einem starren Metallschaum 
besteht . 

2. Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, da8 es aus Titan besteht* 

3* Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB es aus einer Titanlegierung besteht. 

4. Implantat nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Titanlegierung TiA16V4 ist. 

5. Implantat nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Titanlegierung TiNb6A17 ist. 

6. Implantat nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Titanlegierung TiA15Fe2,5 ist. 



7. 



Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB es aus einer Legierung auf Cobaltbasis 
nach ISO 5832-/-4/-5/-6/-7/-8/-12 besteht. 
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8. Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB es aus einer Stahllegierung nach ISO 
5832-9 besteht. 

9. Implantat nach einem der voranstehenden Ansprti- 
che f dadurch gekennzeichnet, daB die PorengrSBe 
des Metal Ischaums zwischen 0,5 und 5 mm liegen. 

10. Implantat nach einem der voranstehenden Ansprti- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Poren (4) 
des Metallschaums mit einer Fremdsubstanz gefiillt 
sind. 

11. Implantat nach Anspruch 10 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die Fremdsubstanz Knochenzement ist. 

12. Implantat nach Anspruch 10 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die Fremdsubstanz Spongiosamaterial ist. 

13. Implantat nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Fremdsubstanz ein Kunststoff ist. 

14. Implantat nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Kunststoff Polyetheretherketon ist. 
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